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ANATOMIA DO LENHO DE CALYPTRANTHES TRICON A 
D. LEGRAND (MYRTACEAE)‘ 

SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS^ JOSE NEWTON CARDOSO MARCHIORP 
RESUMO 

Foram estudados os caracteres anatomicos do lenho de Calyptranthes tricona D. Legrand, a partir de mate¬ 
rial proveniente do Rio Grande do Sul. Salientam-se, para a identifica 5 ao da espdcie: o arranjo do parenquima 
axial; a ausencia de cristais e de conteudos; a freqiiencia de poros (<20/mm^) e de raios (30/mm); e a altura 
das series de parenquima axial (2-8 celulas). 

Palavras-chave: Calyptranthes tricona, anatomia da madeira, Myrtaceae. 

ABSTRACT 

[Wood anatomy of Calyptranthes tricona D. Legrand (Myrtaceae)]. 

The wood anatomical features of Calyptranthes tricona D. Legrand were studied, based on specimens from 
Rio Grande do Sul state, Brazil. To the species’ recognition showed special importance: the axial parenchyma 
arrangement; the absence of crystals and organic inclusions; the frequency of pores (<20/nim^) and rays (30/ 
mm); and the height of axial parenchyma strands (2-8 cells). 

Key words; Calyptranthes tricona, wood anatomy, Myrtaceae. 


INTRODUgAO 

Calyptranthes tricona 6 arvore nativa de ate 
15 m de altura, de casca lisa, exfoliante e cor 
cinzenta, por vezes com maculas castanhas. 
Conhecida, popularmente, como guaburiti ou 
jabuticaba-braba, a especie ocorre naturalmente 
na Argentina e Brasil, do Parana ao Rio Gran¬ 
de do Sul. Neste Estado, distribui-se na Flo- 
resta Estacional do Alto Uruguai e, eventual- 
mente, na Encosta Inferior do Nordeste. 
Calyptranthes tricona 6 facilmente reconheci- 
da pelas inflorescencias trifloras, de flores 
sesseis concentradas no apice e, sobretudo, pela 
abundante presen 9 a de tricomas, tanto nas flo¬ 
res, como nos ramos novos e face abaxial das 
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folhas (Marchiori & Sobral, 1997; Sobral, 
2003). 

No Rio Grande do Sul, o gSnero Caly¬ 
ptranthes conta com outras 6 espdcies (Mattos, 
1983), utilizadas quase exclusivamente como 
lenha (Legrand & Klein, 1971). Com exce 9 ao 
de Calyptranthes concinna DC., estudada por 
Marchiori & Brum (1997), as demais carecem 
de estudo anatomico detalhado de suas madei- 
ras. O presente estudo visa a preencher esta la¬ 
cuna, contribuindo para o melhor conhecimen- 
to estrutural das Mirticeas nativas no Rio Gran¬ 
de do Sul. 

REVISAO DE LITERATURA 

Com rela 9 ao k anatomia, sao muito escassas 
as referencias sobre as madeiras brasileiras de 
Calyptranthes, notadamente das especies nati¬ 
vas no Rio Grande do Sul. 

Em estudo de Calyptranthes concinna, 
Marchiori & Brum (1997) relacionam: 
porosidade difusa; poros solitMos ( 11 /mm^); 
placas de perfura 9 ao simples (510 |xm); ponto- 
a 96 es raio-vasculares e parenquimo-vasculares 
omamentadas; parenquima apotraqueal em se¬ 
ries de 4 - 8 celulas; raios heterogeneos (24/ 
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mm), com 1 - 3 celulas de largura e abundantes 
conteudos; e presen 9 a de fibrotraqueideos (999 
pm). E mencionada, tambem, a ausencia de cris- 
tais, de espessamentos espiralados e de 
traquei'deos. 

Para Calyptranthes langsdorffii, Barros et al. 
( 2001 ) referem, entre outros aspectos; 
porosidade difusa; poros exclusivamente soli- 
tarios ( 5 /mm^), com conteudo marrom; placas 
de perfuragao simples (667 pm); parenquima 
apotraqueal difuso-em-agregados, em linhas 
tangenciais e em series de 4 a 11 celulas; raios 
heterogeneos (18/mm), com 1-3 celulas de 
largura; e presen 9 a de fibrotraqueideos (1284 
pm). Merecem destaque, ainda, a ocorrencia de 
traqueideos e de cristais no parenquima axial. 

Para o genero, Metcalfe & Chalk (1972) ci- 
tam: vasos pequenos, solitarios e em ocasionais 
multiplos de 2 - 3, por vezes com frequencia de 
40 - 100/mm^; raios de 4 - 6 celulas de largura, 
com 1-3 fileiras marginals de celulas eretas, 
por vezes com freqiiencia inferior a 13/mm; e 
parenquima paratraqueal aliforme ate confluen- 
te, em algumas especies. 

MATERIAL E METODOS 

O material em estudo consiste de uma amos- 
tra de madeira, coletada na mata ciliar do rio 
das Antas, no municipio de Nova Roma do Sul, 
Rio Grande do Sul. A amostra de madeira e res- 
pectiva exsicata botanica foram incorporadas a 
Xiloteca e Herbario do Departamento de Cien- 
cias Florestais (HDCF) da Universidade Fede¬ 
ral de Santa Maria, com o numero 6089. 

Do material lenhoso foram extraldos tres 
corpos de prova (3x3x3 cm) da parte mais ex¬ 
terna do lenho, proxima ao cambio, orientados 
para obtengao de cortes nos pianos transversal, 
longitudinal radial e longitudinal tangencial. Um 
outro bloquinho foi tambem retirado, com vis¬ 
tas a maceragao. 

Os corpos de prova foram amolecidos por 
fervura em agua e seccionados em microtomo 
de deslizamento, regulado para a obten 9 ao de 
cortes anatomicos com espessura nominal de 


20pm. Os cortes foram tingidos com acridina- 
vermelha, crisoidina e azul-de-astra (Dujardin, 
1964), desidratados em serie alcoolica-ascen- 
dente (30%, 50%, 70%, 95% e duas vezes em 
alcool absoluto), diafanizados em xilol e mon- 
tados em laminas permanentes, usando-se 
Entellan como meio de montagem. 

Para as laminas de macerado, adotou-se o 
metodo de Franklin, modificado (Kraus & 
Arduin, 1997), colora 9 ao da pasta com safranina 
1 % e montagem em laminas permanentes, com 
Entellan. 

A descri 9 ao microscopica da madeira ba- 
seou-se nas recomenda 96 es do lAWA 
Committee (1989). No caso da percentagem dos 
tecidos, foram realizadas 600 determina 96 es ao 
acaso, com auxflio de contador de laboratorio, 
conforme proposto por Marchiori (1980). A fre- 
qiiencia de poros foi obtida de forma indireta, a 
partir de um quadrado de area conhecida 
superposto a fotomicrografias de se 9 ao trans¬ 
versal da madeira. As medi 96 es foram realiza¬ 
das em microscopio Carl Zeiss, com ocular de 
escala graduada, no Laboratorio de Anatomia 
da Madeira da Universidade Federal de Santa 
Maria. Nas caracterfsticas quantitativas, os nu- 
meros entre parenteses equivalem aos valores 
mmimos e maximos observados. O valor que 
acompanha a media e o desvio padrao. As 
fotomicrografias foram tomadas em microsco¬ 
pio Olympus cx40, equipado com camera digi¬ 
tal Olympus Camedia c3000. 

DESCRig AO AN ATOMIC A 

Aneis de crescimento: distintos, delimitados 
por fina camada de fibras radialmente estreitas 
no lenho tardio (Figura 1A,B). 

Vasos: pouco numerosos a numerosos (17 ± 
5 (12-25 poros/mm^), ocupando 7 ± 2 % do 
volume da madeira. Conteudo de colora 9 ao es- 
cura, muito escasso. Porosidade difusa. Vasos 
exclusivamente solit^os, de se 9 ao circular a 
oval, pequenos (70 ± 17 (37,5 - 105) |xm), de 
paredes espessas (4,2 ± 0,8 (2,5 - 6,2) pm) e 
sem padrao definido de organiza 9 ao (Figura 
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1A,B)- Elementos vasculares de comprimento 
medio (487 ± 117,6 (320 - 790) |xm), com pla- 
cas de perfura^ao simples, oblfquas a transver- 
sais, e apendices geralmente em ambas as ex- 
tremidades. Espessamentos espiralados, ausen- 
tes. Pontoagoes intervasculares altemas, circu- 
lares (5,8 ± 0,4 (5,1 - 6,1) |im), com abertura 
em fenda inclusa, ornamentada (Figura ID). 
Pontoa^oes raio-vasculares com bordas distin- 
tas, semelhantes as intervasculares, embora 
menores (3,3 ± 0,3 (3,1 - 3,6) pm) e restritas ou 
nao as celulas marginals de raios. 

Parenquima axial: muito distinto das fibras, 
ocupando 16 ± 3,6 % do volume da madeira; 
apotraqueal difuso, difuso-em-agregados e em 
curtos segmentos tangencias com 1 - 4 celulas 
de largura, por vezes unilaterais, menos 
comumente paratraqueal escasso (Figura 1A,B). 
Series parenquimaticas de 431 ± 99,9 (260 - 610) 
pm de altura e (2) 4 - 8 celulas (Figura IF). 

Raios: muito numerosos (30 ± 4 (25 - 36 
raios/mm), ocupando 19,5 ± 3,3 % do volume 
da madeira. Raios heterocelulares com cdlulas 
procumbentes, na parte multisseriada, e 1 - 11 , 
mais comumente 2-4 fileiras marginals de ce¬ 
lulas eretas ou quase exclusivamente eretas (Fi¬ 
gura 1C). Raios estreitos, com 1-3 celulas de 
largura, predominantemente unisseriados (Figu¬ 
ra 1E,F). Os multisseriados, de 406 ± 162 (150 
- 840) pm de altura e 8 - 23, mais comumente 
10-17 celulas; com parte multisseriada geral¬ 
mente mais curta do que as margens 
unisseriadas. Os unisseriados, de 239,2 ± 151,7 
(60 - 630) pm de altura e 1 - 12, mais 
freqiientemente 2-6 celulas. Raios axialmente 
fusionados, escassos. Celulas radiais de pare- 
des disjuntas, presentes. Raios agregados, in- 
clusoes minerals, celulas envolventes e celulas 
perfuradas, ausentes. 

Fibras: com pontoa 96 es distintamente 
areoladas, nas faces radiais e tangenciais da 
parede, representando 57,3 ± 5,3 % do volume 
da madeira; de comprimento medio (1064 ± 
106,8 (860- 1270) pm), com 15,8 ± 1,9 (13,7- 
20 ) pm de largura e paredes finas a espessas 


(4,2 ± 0,6 (3,1 - 5,6) pm) (Figura IB). Fibras 
septadas, fibras gelatinosas e espessamentos 
espiralados, ausentes. Traqueldeos vasicen- 
tricos, presentes. 

Outros caracteres: variantes cambiais, tubos 
laticfferos e taniniferos, canals intercelulares, 
maculas, celulas oleiferas ou mucilaginosas, 
estratifica^ao e cristais, ausentes. 

ANALISE DA ESTRUTURA ANATOMICA 

A estrutura anatomica de Calyptranthes 
tricona reune caracteristicas tipicas para o con- 
junto das Myrtaceae, segundo autores como 
Record & Hess (1949), Metcalfe & Chalk (1972) 
e Vliet & Baas (1984). E o caso da porosidade 
difusa, dos poros solitarios, dos elementos 
vasculares de comprimento mddio, das placas 
de perfura^ao simples, das pontoa^oes 
intervasculares alternas e ornamentadas, do 
parenquima predominantemente apotraqueal e 
seriado, dos raios heterogeneos e estreitos, das 
fibras de comprimento medio, com pontoa 96 es 
areoladas, e dos traqueideos vasicentricos. 

A respeito das referencias de Metcalfe & 
Chalk (1972) para o genero, cabe salientar dife- 
ren 9 as no tocante ^ frequencia de poros, bem 
como na largura e frequencia de raios. Na espe- 
cie em estudo, os poros sao menos numerosos e 
os raios mais estreitos e frequentes. Sobre este 
ultimo aspecto, cabe frizar a sua importancia 
na a identifica 9 ao de Mirtaceas nativas, pois em 
poucas especies observam-se valores inferiores 
a 30/mm^, destacando-se, entre outras: 
Calyptranthes concinna, Eugenia involucrata 
e Campomanesia xanthocarpa. 

Com rela 9 ao ao referido por Barros et al. 
(2001) para Calyptranthes langsdorffii, as dife- 
ren 9 as mais importantes dizem respeito a fre- 
qiiencia de poros e de raios, bem como a altura 
das series de parenquima; no material em estu¬ 
do, os valores observados ficaram acima e abai- 
xo, respectivamente, dos fomecidos pelos refe- 
ridos autores. Eles tambem referem a presen 9 a 
de cristais no parenquima axial, carater nao ob- 
servado na especie em estudo, bem como em 
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FIGURA 1 - Fotomicrografias da madeira de Calyptranthes tricona. A - Se^ao transversal, mostrando porosidade difusa, 
poros exclusivamente solitarios e parenquima apotraqueal difuso, difuso-em-agregados e em curtos segmentos tangenciais 
(seta). B - Mesma se^ao, em maior aumento, com destaque para o limite de anel de crescimento (cc), fibras de paredes 
finas a espessas e arranjo do parenquima axial. C - Aspecto geral de raio heterogeneo, com celulas procumbentes, no 
corpo central, e margens de celulas quase exclusivamente eretas (se^ao longitudinal radial). D - Detalhe da se 9 ao radial, 
mostrando vaso com pontoa^des intervasculares altemas (seta). E - Raios com 1-3 celulas de largura e serie de parenquima 
axial (seta), em se^ao longitudinal tangencial. F - Mesmos aspectos e piano anatomico da foto anterior, com maior 
aumento. 
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Calyptranthes concinna, investigada por 
Marchiori & Brum (1997). 

Muito semelhantes entre si, Calyptranthes 
tricona e Calyptranthes concinna diferem, prin- 
cipalmente, pelo arranjo do parenquima axial. 
Na ultima destas especies, nao se observa o pa- 
drao em curtos segmentos tangenciais. Este ca- 
rater, alias, e tido como impoitante, sob o ponto 
de vista taxonomico, por sua ocorrencia mais 
restrita na famflia (Wiedenbrug, 1948; Vliet & 
Baas, 1984; Dias-Leme etaL, 1995; Soffiatti & 
Angyalossy-Alfonso, 1999). Outro aspecto de 
eventual utilidade para a separa 9 ao das especi¬ 
es e a presen 9 a de conteudos em raios: 
Calyptranthes concinna apresenta abundante 
conteudo, ao contrario de Calyptranthes tricona. 

Das caracteristicas qualitativas, revestem-se 
de importancia para a identifica 9 ao da especie 
em estudo, o arranjo do parenquima axial, bem 
como a ausencia de cristais e de conteudos na 
madeira. Dos aspectos quantitativos, salientam- 
se a freqiiencia de poros e raios, bem como a 
altura das series de parenquima axial. 
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